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Wasserige Suspension 



Die Hersteilung von homogenen, dunnen 
Oberzugen aus wasserigen Suspensionen ist be- 
kannt. Beispielsweise warden in der DE-OS 
2716118 lagerstabile, wasserige Lacksysteme 
auf Kunstharzbasis beschrieben. Es lassen sJch 
damit auf Metalloberfiachen honnogene, dichtge- 
schlossene Lackfilme mit hohem Glanz und einer 
Struktur, wie sie von Pulverlacken bekannt ist, er- 
zieten. 

Zusatze, wie sie in wasserigen Lacken haufig 
verwendet werden, wie z.B. Polyathylengiykol, 
Poiyvinylpyrrolidon oder Glycerin, haben im ail- 
gemeinen keinen oder keinen nennenswerten 
Mattierungseffekt. Andere Hilfsmittel fur wasse- 
rige Lacke, wie Methylceilulose, Carboxymethyl- 
cellulose oder Potyacrylsaure, ergeben bereits in 
geringer Menge emsthafte Storungen: Der Film 
weist keine oder eine zu geringe Ftexibllitat auf, 
bricht leicht und zelgt Verlaufsstdrungen, Nadel- 
stiche und Poren. 

Es wurde nun gefunden, dass mit einem Zusatz 
von Polyvinylalkohol (PVA) zu wasserigen Sus- 
pensionen von Bindemitteln und andern, fur Lak- 
ke ubiichen Zusatzen ein Lack hergestellt werden 
kann. der auf Oberfiachen Oberzuge mit mattem 
Aussehen bildet. Dabei treten die im allgemeinen 
durch Mattierungsmittel verursachten Nachteile, 
nimlich schlechterer Verlauf und schlechtere 
mechanischa Eigenschaften des Films, nicht auf. 

Die Erfindung betrifft daher eine wasserige 
Suspension zur Hersteilung von matten OberzQ- 
gen, welche mindestens ein hartbares Bindemit- 
tei, ubliche Zusatze fur Lacke und gegebenenfalfs 
Fullstoffe enthait, und dadurch gekennzeichnet 
ist, dass sie als Mattierungsmittel einen Polyviny- 
lalkohol mit einem Molekulargewicht von 1000 bis 
100000, vorzugsweise von 5000 bis 50000, geldst 
enthalt. 

Vorzugsweise enthalt die Suspension 1 bis 20 
Gewichtsprozent, bezogen auf den Feststoffge- 
hait, PVA, Insbesondere 2 bis 15 Gewichtspro- 
zent. 

Die Menge des PVA richtet sich nach dem ge- 
wunschten Mattierungsgrad. Dieser erhdht sich 
kontinuteriich mit der zugesetzten Menge PVA. 

Die erfindungsgemasse Suspension enthalt als 
Bindemittel z.B. solche auf Epoxidharzbasis, 
Poiyurethanharze, Phenol-Formaldehydharze, 
iHamstoff-Formaldehydharze oder Melamin-For- 
maldehydharze oder auch Gemische solcher Bin- 
demittal. 

Vorzugsweise werden Bindemittel auf Epoxid- 
harzbasis verwendet, insbesondere Epoxidharze 
mit mehr als einer Epoxidgruppe im Molekul und 
Harter mit Carboxylgruppen, Saureanhydrld- 
gruppen oder phehoiischen Hydroxylgruppen. 
Beispiete fur solche Bindemittel sind glycidylierte 
Bisphenol A-Verbindungen oder Trlglycidyliso- 
cyanurat und carboxylgruppenendstandige Poly- 
ester Oder Bisphenol A-Novolake. 

Obliche in Lacken enthaltene Zusatzstoffe sind 
beispielsweise Netzmlttel, VeHaufsmittei, gege* 



Hersteilung matter Oberzuge 

benenfalls Farbstoffe, Pigmente und Uchtschutz- 
mittel. 

Als Netzmlttel konnen bekannte Stoffe ver- 
wendet werden, wie Alkylphenyloxyathylate, 

5 Aminokokosfettsaure-oxathyiat u.a. 

Verlaufsmittel sind z.B. Polyvinylacetale, wie 
Polyvlnylbutyral (aMotival» B 30 H, registriertes 
Warenzeichen der Hoechst), Polyathylengiykol, 
Poiyvinylpyrrolidon, Glycerin, Acryl-Mischpo- 

w lymerisate, wie «Modaflow» oder ccAcrylronv 
MPF (registrierte Warenzeichen der Monsanto 
bzw. der Protex). 

Die wasserige Suspension kann ohne Fullmittel 
sein und so als Klarlack dienen. Sie kann aber 

IS auch Fullmittel, wie Pigmente, die weiss oder 
farbig sein konnen und inert in bezug auf die Qbri- 
gen Lackkomponenten sein mussen, enthalten. ^ 
Die Menge der Festkorper in der wasserigen 
Suspension schwankt im allgemeinen von 15 bis 

20 60 Gewichtsprozent. 

Die Grosse der suspendierten Teilchen ist nicht 
kritlsch. Die Korngrosse kann beispielsweise zwl- 
schen 0,1 und 50 \im, vorzugsweise zwischen 1 
und 20 ^m, liegen. 

2S Die erfindungsgemasse Suspension kann vor- 
teilhaft dadurch hergestellt werden, dass man 
einer wasserigen Suspension, welche Bindemit- 
tel und in Lacken ubliche Zusatzstoffe sowie ge- 
gebenenfalls Fullmittel, vyie Pigmente, enthalt, 

30 PVA mit einem Molekulargewicht von 1000 bis 
100000 zugibt und darin lost. 

Die Suspension kann auch dadurch hergestellt 
werden, dass man Bindemittel und in Lacken ub- 
liche Zusatzstoffe sowie gegebenenfails Fullmit- 

3S tel in eine Losung von PVA gibt. 

Eine weitere Mogiichkeit zur Hersteilung der 
erfindungsgemassen Suspension besteht darin, 
dass man PVA in das Bindemittel einschmelzt 
und die so erhaltene Masse in bekannter Weise 

40 zu einer Suspension aufarbeitet. Eine solche Sus- 
pension bewirkt in der Regel eine geringere Mat- 
tierung als die in der vorstehend erwahnten Wei- 
se hergestellte Suspension. 

Die Erfindung betrifft auch die Verwendung 

45 der erfindungsgemassen Suspension zur Herstei- 
lung matter Oberzuge auf Oberfiachen, insbe- 
sondere solchen von Glas oder Metallen, vor- 
zugsweise von Stahl, aber auch von Aluminium 
und Weissbiech. 

^ Die Applikation kann in bekannter Weise nach 
einem Auftragsverfahren, wie Tauchen, Spritzen/ 
Streichen, Walzen usw., erfolgen. Anschliessend 
wird der Lack durch Trocknen und Harten, vor- 
zugsweise bei hoheren Temperaturen (z.B. bei 

^ 100 bis 200*'C), eingebrannt. 

Oberraschenderweise erreicht man belm Zu- 
setzen von PVA zu trockenen Pulverharzen kei- 
nen Mattierungseffekt. 

80 In den folgenden Beispielen wird die Matie- 
rungswirkung als Glanzgrad gemass DIN 67530 
gemessen. 
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Beispiel 1 

Eine Mischung aus 84 g Trig lycidylisocyanu rat, 
916 g eines gesattigten Polyesters mit endstandi* 
gen Carboxylgruppen (Saurezahl: 35, Schmelz- 
punkt: 65*^0), 505 g Ti02 sowie 10 g eines fur Be- 
schichtungspulver martctublichen Verlaufsmittels 
(aModaflow», registriertes Warenzeichen der 
Monsanto) werden in einem Ko-Kneter (Firma 
Buss, CH) zusammengeschmolzen. Das Material 
wird anschllessend gemahlen (Korngrosse 
<100 ^m) und in 1815 g Wasser suspendiert Die- 
se Aufschlammung wird in einer Perlmuhle wel- 
ter gemahlen, bis die durchschnittllche Teilchen- 
grosse etwa 10 )im betragt. Darauf werden der 
Suspension bei Raumtemperatur und unter Ruh- 
ren 76 g Polyvinyialkohoi (PVA) mit einem durch- 
schnittlichen Molekulargewicht (MG) von 22000 
zugegebenund darin gelost.Die so erhaltene Sus- 
pension wird mit einer Lacksprrtzpistole auf ein 
gereinigtes Stahlblech aufgespritzt. Nach einer 
Abluftzeit von etwa 15 Minuten wird das be- 
schichtete Blech wahrend 10 Minuten auf 200^C 
erhitzt. Es entsteht ein 50 bis 60 \im dicker Lack- 
film mit einem Glanzgrad von 40%, vdllig giatter 
Oberflache und ausgezeichnetem Verlauf. 

Gibt man zur Suspension anstelle von 76 g PVA 
152 g PVA, so entsteht ein Film mit einem Glanz- 
grad von 4,5% und mit im ubrigen gleich guten 
Eigenschaften. 

Ein vergieichsweise ohne Zusatz von PVA her* 
gestellter Film weist einen Glanzgrad von 95% 
auf, ferner eine bei Puiverlacken ubiiche.oran- 
genschaienartige Oberftachenstruktur. 



Beispiel 2 

Man verwendet als Bindemittel anstelle von 
Triglycidylisocyanurat und der im Beispiel 1 ge- 
nannten Polyestermenge 650 g eines festen Bis- 
phenol A-Epoxidharzes mit einem Epoxidgehalt 
von 0,5 bis 0,6 Mol/kg und 350 g eines gesattigten 
Polyesters mit endstandigen Caboxylgruppen 
(Saurezahl: 60, Schmelzpunkt: 100-1 lO'^C) und 
verfahrt im ubrigen wie in Beispiel 1 beschrieben, 
wobei man wechseinde Mengen PVA mit z.T. ver- 
schiedenem Molekulargewicht (MG) einsetzt. 

Die Eigenschaften der so erzeugten Fiime auf 
Stahlblechen sind zusammen mit den Werten 
eines Vergleichsversuches aus der fblgenden Ta- 
belleersichtllch: 
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Beispiel 3 

Eine Mischung von 471 g eines Bisphenol 
A-Epoxidharzes mit einem Schmelzpunkt von 
78*C und einem Epoxidgehalt von 1 ,3 Mol/kg, 85 g 

s eines Bisphenol A-Novolaks mit einem Erwei- 
chungspunkt von 85 bis 90**C und einem OH- 
Aquivatentgewicht von 120,3 g eines Veriaufsmlt- 
tets (ccAcrylroni) MPF, registriertes Warenzeichen 
der Protex), 1,3 g Imidazol und 120 g Ti02 sowie 

^0 120 g Schwerspat werden wie in Beispiel 1 be- 
schrieben zu einer wasserigen Suspension verar- 
beitet, welcher man 40 g PVA mit einem MG von 
22000 zufugt und darin auf lost. Der so erhaltene 
Lack wird auf ein Stahlblech aufgespritzt und 

IS wahrend 30 Minuten bet 150**C eingebrannt. Man 
erhalt einen glatten Film mit gutem Verlauf und 
einem Glanzgrad von 50%. 

Gibt man anstelle von 40 g PVA 80 g PVA zu und 
verfahrt im ubrigen in gleicher Weise, so erhalt 

20 man einen glatten Rim mit gutem Veriauf und 
einem Glanzgrad von 10%. 

Ein vergieichsweise ohne PVA hergestellter 
Film weist eine charakteristische Orangenscha- 
lenoberflachenstruktur auf und hat einen Glanz- 

25 gradvon102%. 

Beispiel 4 

Eine Mischung von Harz, Harter und Verlaufs- 
mittei wie in Beispiel 1 beschrieben wird ohne Zu- 
30 satz von Ti02 zusammengeschmolzen, gemahlen 
und in 2020 g Wasser suspendiert. Man geht wel- 
ter vor wie in Beispiel 1 beschrieben und erhalt 
auf einer Glasplatte einen durchscheinenden 
Lackfilm von milchglasartigem Aussehen. 

3S 

Beispiel 5 

650 g eines festen Epoxidharzes auf Bisphenol 
A-Basis mit einem Epoxidgehalt von 0,5 bis 0,6 
Mol/kg, 350 g eines gesattigten Polyesters mit 

40 endstindigen Carboxylgruppen (Saurezahl: 60, 
Schmelzpunkt: 100-1 lO^'C), 505 g TiOj sowIe 10 g 
«Modaflow» werden zusammen mit 76 g PVA 
(MG = 22 000) Im Ko-Kneter geschmolzen. Das 
anschiiessend gemahiene Produkt wird in 1815 g 

45 Wasser suspendiert und in der Perimuhle welter 
gemahlen, bis die durchschnittliche Teilchen- 
grosse etwa 10 [ixn betragt. Man beschichtet da- 
mit wie in Beispiel 1 beschrieben ein Stahlblech 
und erhSlt einen Film mit giatter Oberflache und 

so ausgezeichnetem Veriauf. Der Glanzgrad ist 75%. 

PatentansprOche 

1. WSsserige Suspension zur Herstellung von 
^ matten Oberzugen, enthaltend hartbares Binde- 
mittel und fur Lacke ubiiche Zusatzstoffe sowie 
gegebenenfalls Fullstoffe, dadurch gekennzeich- 
net, dass sie als Mattierungsmittel einen Polyvi- 
nyialkohoi mit einem Molekulargewicht von 1000 

so bis 1 00 000 geldst enthalt. 

2. Suspension gemass Patentanspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass sie einen Polyvinyial- 
kohoi mit einem Molekulargewicht von 5000 bis 
50 000 enthalt. 

^ 3. Suspension gemass Patentanspruch 1, da- 
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durch gekennzerchnet, class sie 1 bis 20 Gewichts- 
prozent, bezogen auf den Feststoff, eines Polyvi- 
nylalkohols enthalt. 

4. Suspension gemass Patentanspruch 3^ da- 
durch gekennzeichnet, dass sie 2 bis 1 5 Gewichts- 
prozent, bezogen auf den Feststoff, eines Polyvl- 
nylalkohois enthalt. 

5. Suspension gemass Patentanspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass sie ein Bindemittel 
•auf Epoxidharzbasis enthalt. 

6. Suspension gemass Patentanspruch 5, da- 
durch gekennzeichnet/dass sie als Bindemittel 
ein Epoxidharz mit mehr als einer Epoxidgruppe 
im Molekul und eine Carboxylgruppen, Saurean- 
hydridgruppen oder phenoiische Hydroxyigrup* 
pen enthaltende Verbindung aufweist. 

7. Suspension gemass Patentanspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass sie Pigmente als 
Fullmittel enthalt. 

8. Verwendung der Suspension gemass einem 
der Patentanspruche 1-7 zur Herstellung matter 
.,Oberzuge auf Oberflachen, insbesondere von 

Glas Oder Metallen. 

Claims 

1 . An aqueous suspension for producing matt 
coatings, which suspension contains a curable 
binder, customary additives for lacquers and op- 
tionally fillers, and is characterised in that it con- 
tains as matting agent, dissolved in the aqueous 
phase, a polyvinyl alcohol having a molecular 
weight of 1000 to 100,000. 

2. A suspension according to Claim 1, which 
contains a polyvinyl alcohol having a molecular 
weight of 5000 to 50,000. 

3. A suspension according to Claim 1, which 
contains 1 to 20 per cent by weight, relative to the 
solid content, ofia polyvinyl alcohol. 

4. A suspension according to Claim 3, which 
contains 2 to 1 5 per cent by weight, relative to the 
solid content, of a polyvinyl alcohol. 

5. A suspension according to Claim 1, which 
contains a binder based on epoxide resin. 

6. A suspension according to Claim 5, which 
contains as binder an epoxide resin having more 
than one epoxide group in the molecule, and a 



0044810 6 

compound containing carboxyi groups, acid an- 
hydride groups or phenolic hydroxyl groups. 

7. A suspension according to Claim 1, which 
contains pigments as fillers. 

5 8. Use of a suspension according to any one of 
Claims 1-7 for producing matt coatings on sur- 
faces, particuiariy on glass or metal surfaces. 

Revendications 

10 

1. Suspension aqueuse pour la realisation de 
revdtements mats, qui contient un liant durcis- 
sable, des additifs usuels pour peintures ou ver- 
nis et, eventuellement, des charges, et qui est ca- 

15 ractdrisee en ce qu'elle contient h Tetat dissous, 
comme agent dilustrant, un poly-(alcool viny- 
lique) ayant un poids mol§culaire de 1000 h 
100000. 

2. Suspension selon la revendication 1, carac- 
20 tdrisee en ce qu'elle contient un poly-(alcool viny- 

lique) ayant un poids moleculaire de 5000 h 
50000. 

3. Suspension selon la revendication 1, carac- 
t^risee en ce qu'elle contient de 1 d 20% en poids 

25 d'un poly-(alcooi vinylique) relativement d la ma- 
tieresoiide. 

4. Suspension selon la revendication 3, carac- 
terisee en ce qu'elle contient de 2 d 16% en poids 
d'un poly-(alcooi vinylique) relativement d la ma- 

30 tieresolide. 

5. Suspension selon la revendication 1, carac- 
tdrisde en ce qu'elle contient un liant d base 
d'une resine epoxydique. 

6. Suspension selon la revendication 5, Carac- 
as terisee en ce qu'elle contient, comme liant, une 

resine Epoxydique renfermant plus d'un radical 
Epoxy dans sa molicule et un composd porteur 
de radicaux carboxy, de radicaux anhydride 
d'acide ou de radicaux hydroxy phenoliques. 
40 7. Suspension selon la revendication 1, carac- 
t^riste en ce qu'elle contient, comme charges, 
des pigments. 

8. Application d'une suspension selon I'une 
quelconque des revendications 1 d 7 ^ la reailsa- 

45 tion de revdtements mats sur des surfaces, en 
particuiler sur des surfaces de verre ou de md- 
taux. 



so 



SB 



60 



6ff 



4 



